
^                                     ENCYCLOPÉDIE  CHIMIQUE
,                                 ,     mVi^omcnt. ïl pense   qu'en   remplaçant daus  uu
les éperons et môme le cuirasbcuu     ^     A     ^     i               t    „
,,   .           ,   T    „„,.  H'Al. on  économiserai, les z/3 du pouls;  eet le
navire 1 acier par le bronze ci ^i. v/                                   /          i
économie du poids équivaudrait à un aeeroissemeuf de la vitesse des uaures, c'est-à-dire à accroissement de ses qualités militaires.
Actuellement, aux États-Unis, on fait toutes les héliees eu broir/e d'Aï.
Déjà, en 1859, on avait fait en France IVssui d'un raucm de 4 rave on limir/r d'Aï. Le prix élevé de l'Ai., à cette f.pociuo, a seul tait rejeter remploi de ce métal dans l'artillerie.
M. Cowles prétendait être eu mesure de livrer uu eauou eu bnnr/e d'Aï. 20 p. 100 meilleur marché qu'un eauou eu arîer do même calibre; il a tait remarquer, en outre, que 68 p. 100 du prix est représente ,mr un métal qui peut indéfiniment resservir, sans déchet ui dépréciation, taudis qu'un eauou en acier, usé ou détérioré, ne vaut plus que, le prix clo la ferraille.
Dans ce môme mémoire, M. Cowles donne h» détail de ses expériences sur la résistance des alliages qu'il a fabriqués.
Nous les reproduisons dans le tableau suivant :
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	UÉSISTiVNC.K		
	h la	LLM1TK	AIiLUNIiEMKNT
	rujiture		
NATURE DE L'ALLIAGE	par	(l'élusticilc.	p. 100.
	luillituètre		
	nircc.		
	kilourawmrs.		
Bronze At [Cu 89 Al 10  Si 1] .........	(H, \	-ii) 0	(i 5
Bronze Aj [Cu 89 Al 10  Si 1 ]  ..........	50, î)	feM ti	3 (>
Bronze Àj forgé au rouge ............	57 , -1	3(>,7	5%*i
Bronze A^ forgé au roufire .............	(îl,5	SH H	!i,0
Bronze Ac> coulé en sable ............ .	(>!,:>	»	17,0
Bronze A$ coulé en sable .............	58, 0	f»	35,5
Bronze A3 [Cu 91,75, Al. 7,5, Si 0,75] ci* coquille .	ii>,0	15,1	:«,8
Bronze A3 [Cu 9l, 75, AL 7,5, SiO,15| ci* coquille .	47, K	Hi,H	ia»H
Bronze A3 [Cu 91,75, AL 7T5, Si 0,7,r>| en coquille .	Hi,7	1(>, H	i;^;î
Bronze A3 [Cu 91,75, AL 7,5, Si 0,75 1 en coquiUu.	•W,H	iaj>	v2(>/j:
Laiton n« 1 [Cu 71,25, Al. 3,15, Znâ5| eu coquille .	41,(î	15,1	li,ïî
Laiton n* 2 [Cu 63,33, AL 3,33, Zn 33,33 1 ......	r»:i,n	;w,o	:i,5
Laiton n° 2l [Cu 63,33, Al. 3,33, Zn 33,33 1  ....	5H/2	1:1,3	:*,:$:i
